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(57) Abstract: The production of an optical component from quartz glass, by elongation of a coaxial arrangement of a core rod and 
a hollow cylinder of a given length, is known. The arrangement is thus introduced into a heating zone with a vertical orientation, 
such that the lower end begins to partly soften and the component is drawn downwards from the softened part. The hollow cylinder 
has an inner passage, provided with a restriction in the region of the lower end thereof, on which the core rod is supported. Several 
methods are disclosed for formation of the restriction in which the inner passage (55) is mechanically machined to a final dimension 
and, in one version of the method, the restriction in the inner passage (55) is generated by means of softening the lower end face of 
the hollow cylinder, swaged against a tool and thus folded inwards with formation of a peripheral bead ring. 
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(57) Zusammenfassung: Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung eines optischen Bauteils aus Quarzglas durch Elongieren 
einer koaxialen Anordnung eines Kemstabs und eines Hohlzylinders einer vorgegebenen Lange wird die Anordnung in vertikaler 
Orientierung einer Heizzone zugefuhrt, darin mit ihrem unteren Ende beginnend zonenweise erweicht und aus dem erweichten Be- 
reich das Bauteil nach unten abgezogen wird, wobei der Hohlzylinder eine Innenbohrung aufweist, die im Bereich ihres unteren 
Endes mit einer Verengung versehen wird, auf welcher der Kernstab aufliegt. Zur Bildung der Verengung werden mehrere Ver- 
fahrensweisen vorgeschlagen, bei denen die Innenbohrung (55) jeweils mechanisch auf Endmass bearbeitet wird, wobei bei einer 
der Verfahrensvarianten die Verengung der Innenbohrung (55) erzeugt wird, indem das untere, stirnseitige Ende des Hohlzylinders 
erweicht, gegen ein Werkzeug gestaucht, und dabei unter Bildung eines umlaufenden Wulstringes nach Innen eingestiilpt wird. 



